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La presente invention concerne d application de cer- 
tains semi -esters de poly(ether de butyle et de vinyl e/anhydride 
maleique) comme resines f ormatrices de pellicules dans des pre- 
parations cosmetiques pour la chevelure et autres.. preparations 
5 similaires telles que des pulverisations en aerosols pour che- 
veux, agents de conditionnement pour cheveux, lotions fixatives 
de la chevelure, etc. Plus particulierement, la. presente inven- 
tion concerne 1* application du semi-ester ethylique de poly- 
(ether de n-butyle ou d f isobutyle et de vinyle /anhydride ma- 

10 leique) comme resine f ormatrice de pellicule dans des prepara- 
tions cosmetiques pour cheveux et preparations similaires. Ces 
resines presentent une adherence et un pouvoir de "tenue" excel- 
lents et egalement elles ne. presentent pas d'odeur desagreable. 

On a couramment utilise un certain nombre de polymeres 

15 synthetiques comme agents f ormateurs de pellicules dans des pul- 
verisations pour cheveux, lotions de fixation des ondulations de 
la chevelure * agents de conditionnement pour cheveux, etc, la 
fonction de ces polymeres synthetiques etant generalement de 
contribuer a dbnner du "corps" et conf erer un pouvoir de tenue 

20 aux fixatif s pour cheveux. Bien que le phenomene de tenue des 
pulverisations pour cheveux et lotions fixatives de la chevelure 
ne soit pas tres bien defini, on pense que dans les pulverisa- 
tions pour cheveux, un globule de polymere maihtient ensemble 
plusieurs fibres de keratine de sorte qu'il produit la tenue ne- 

25 cessaire des cheveux en place. De fagon similaxre dans les lo- 
tions de fixation et de conditionnement, les polymeres sont depo- 
ses a la surface du cheveu et, a nouveau, plusieurs meches de 
cheveux adherent ensemble. Dans les deux cas precedents on peut 
voir que l 1 adherence du polymere aux cheveux est un facteur tres 

50 important qui influence l'utilite d'un polymere ou d'une resine 
synthetique particuliers dans une preparation pour cheveux. 

En plus d'une' bonne adherence et des proprietes de 
tenue, pour qu f une resine de pulverisation pour la chevelure soit 
reellement efficace, elle doit aussi n'Stre pas trop- raide de fa- 

55 gon a ne pas donner a la coiffure un aspect qui n'est pas natu- 
rel. 

De nombreux polymeres ou resines synthetiques qui sont 
couramment utilises dans les pulverisations pour cheveux, lotions 
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fixatives des ohdulations, agents de conditionnement pour che- 
veux, etc. forment des pellicules qui soxit bien trop dures et 
de 'ce fait conf erent a la chevelure une apparence raide et non 
naturelle. En outre, ces polymeres et resines synthetiques don- 
5 nent lieu parfois a la formation excessive d^cailles et se de- 
tachent, et rendent les compositions qui contiennent ces resines 
non satisf aisantes du point de vue industriel. Une autre proprie- 
ty desirable pour Tin polymere ou une resine synthetiques qui doit 
6tre utilisee comme agent f ormateur de pellicule utilisable dans 

10 des pulverisations pour cheveux, lotions de fixation des ondula- 
tions, agents de conditionnement pour cheveux, etc, est la sta- 
bility a I'humidite, Q*est-a-dire I'aptitude a teixir les cheveux 
m§me a des taux d*humidite eleves. Certains de ces polymeres ou 
resines synthetiques qui fournissent une apparence plus naturelle. 

15 n'ont pas un pouvoir de tenue satisf aisant a des taux d^umidite 
eleves et par consequent sont inacceptables pour l'application 
dans les regions du pays qui se caracterisent par des taux d f hu- 
midite relative relativement eleves. 

Bien qu f il y ait un certain nombre de polymeres et re- 

20 sines synthetiques qui presentent toutes les proprietes ci-dessus, 
a savoir, un pouvoir d'adherence et de tenue elevee, stabilite 
a l^umidite et un aspect naturel, bien. d f autres composes qui, 
autrement seraient utiles out les proprietes esthetiquement in- 
desirables de raidir la chevelure et une odeur deletere. Puisque 

25 ces composes doivent §tre utilises dans des preparations cosme- 
tiques, l f odeur est une propriete tres importahte des agents 
formateurs de pellicule. Ceci a cree une' demande en vue de la 
mise au point de polymeres et resines synthetiques qui presen- 
tent les attributs desirables de- bons polymeres pour pulverisa- 

30 tion sur la chevelure et. qui soient exempts de l 1 odeur deletere 
de nombreuses resines et polymeres synthetiques anterieurement 
utilises. 

Or, la Demanderesse a.maintenant d6couvert que les 
semi-esters methylique et ethylique de poly (ether de n-butyle ou 
35 d^sobutyle" et de vinyle /anhydride maleique) sont precieux comme 
agents formateurs de pellicule dans les pulverisations pour che- 
veux, lotion de fixation des ondulations, agents de conditionne- 
ment de la chevelure, etc., et que ces resines synthetiques pre- 
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sentent une remarquable stabilite a l'humidite et des proprietes 
de tenue de la chevelure, sans odeur esthetiquement desagreable. 

La presente invention fournit des compositions cosme- 
tiques comprenant les semi-esters methylique ou ethylique de 
5 poly (ether de n-butyle ou d'isobutyle et de vinyl e/anhydr ide 

maleique) comme resine formatrice de pellicule, ainsi qu'un pro- 
cede pour pulveriser la chevelure utilisant de semblables com- 
positions. Les semi -esters methylique et ethylique de poly(ether 
de n-butyle ou d'isobutyle et de vinyl e/anhydride maleique pre- 

10 sentent une substantiate amelioree pour la chevelure, c'est-a- 
dire que ces resines sont adsorbees sur la surface keratinique 
au moins aussi unif ormement et de f agon continue que celles des 
resines synthetiques et polymeres qui presentent toutes les 
proprietes desirables des resines pour pulverisation de la che- 

15 velure, sauf en ce qui concerne leur odeur, comme pour les mono- 
esters alcoyliques de poly (ether de methyl e et de vinyle/acide 
maleique), etc. En plus de'ces proprietes desirables, les semi- 
esters methylique et ethylique de poly(ether de n-butyle ou 
d'isobutyle et de vinyl e/anhydride maleique) ont une odeur ac- 

20 ceptable. Ceci est important parce que ces resines formatrices 
de pellicules sont utilisees dans des f ormules cosmetiques in- 
dustrielles telles que des pulverisations pour cheveux, lotions 
de fixation des ondulations, agents de conditionnement pour che- 
veux^ etc. Si on utilise des composes qui ont une odeur indesi- 

25 rable, on doit aj outer des parfums ou autres prodizits odorants 
en grande quantite pour masquer l 1 odeur. 

En. appliquant un polymere dpnt I 1 odeur n'est pas desa- 
greable, on peut composer une preparation pour les soins de la 
chevelure sana utiliser de grandes quantite s de parfums. Ceci 

30 confere un avantage economique considerable sur les resines for- 
matrices de pellicule de la technique anterieure puisque l f on 
n'a pas a utiliser de cotiteux parfums pour masquer: le produit 
final. Les compositions sont egalement stables a I'entreposage. 

Les polymeres et resines synthetiques qui sont utili- 

55 ses dans les compositions et le procede perf ectionne selon la 
presente invention ont la f ormule recurrente : 
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dans laquelle R represente un groupe n-butyle et isobutyle, et 
R^ un groupe methyle ou ethyle. 

Comme il eat indique par la formule precedente, les 
semi -esters selon la presente invention se preparent par esteri- 
fication soit de poly(ether de n-butyle et de vinyle/anbydride 
maleique) soit de poly(ether d'isobutyle et de vinyle/anbydride 
maleique) soit avec de l'alcool ethylique soit avec de l'alcool 
metbylique. Les resines de bases qui sont precieuses pour la 
production des nouveaux semi -esters selon la presente invention, 
c'est-a-dire 1» ether de n-butyle et de vinyle/anbydride maleique 
ou 1' ether d'isobutyle et de vinyle/anbydride maleique se pre- 
parent par copolymerisation en presence de radicaux libres. 

Pour Stre utiles comme resine de base pour les semi- 
esters selon la presente invention, les resines d' ether de n- 
butyle ou d'isobutyle et de vinyle/anbydride maleique doivent 
avoir une viscosite intrinseque comprise entre 0,1 et 3,0, telle 
que determine sur une solution de 1 gramme du copolymere et de 
25 100 ml de methyl r etbyl-cetone a 25°C. La gamme pref eree pour la 
viscosite intrinseque est comprise entre 0,1 et 1,0. Les resines 
obtenues conformement au procede brievement esquisse ci-dessus 
presentent une viscosite intrinseque qui est comprise dans la 
gamme desiree. 

Comme il a ete etabli ci-dessus, les semi-esters di- 
ther de n-butyle ou d'isobutyle et de vinyl e/anhydride maleique 
se preparent par la reaction de la resine de base avec un exces 
de methanol ou d'ethanol qui fonctionne 4 la fois comme solvent 
et comme reactif, avec ou sans utilisation d'un catalyseur. 

On a prepare et etudie un certain nombre de semi- 
esters de n-butyle et d'isobutyle et de vinyle/anhydride maleique 
Toutefois, seuls les semesters metbylique et ethylique presen- 
tent de bonnes proprietes de tenue de la chevelure. Les esters 
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superieurs ne sont pas appropries a des applications en pulveri- 
sation pour cheveux parce que les pellicules f ormees par ces re- 
sines sont trop tendres. Bien que l'on puisse appliquer les semi- 
esters soit methylique soit ethylique de copolymeres d* ether de 
5 n-butyle ou d'isobutyle et de vinyle /anhydride maleique dans la 
composition selon la presente invention, on pref ere le semi-ester 
ethylique. 

les copolymeres selon la presente invention sont so- 
lubles dans l*alcool et, neutralises, ils sont solubles dans 

10 I'eau et on peut done les utiliser dans des pulverisations pour 
cheveux et autres compositions cosmetiques similaires contenant 
une base alcoolique, aqueuse ou hydr oalcoolique . 

Un autre avantage de l'utilisation des semi -esters d 1 ei- 
ther de n-butyle ou d'isobutyle et de vinyle/anhydride maleique 

15 dans les fixatifs pour cheveux et preparations cosmetiques simi- 
laires est que la chevelure qui est pulv6risee ou traitee de 
quelque autre fa^on avec une composition fixative des cheveux est 
facile a peigner et" facile a placer sur des rouleaux. En outre, 
les lotions de fixation et de conditionnement preparees en utili- 

20 sant les semi-esters s^lon la presente invention donne une boucle 
de cheveux ferine et rdbuste mais neanmoins aisee a peigner sans 
blocage du peigne. 

Comme il est indlque precedemment, les semi-esters se- 
lon la presente invention sont 'directement solubles dans I'alcool 

25 et lorsqu'ils sont neutralises, "ils sont solubles dans l'eau. La 
neutralisation se fait par V addition d'un 4 equivalent en poids, 
ou son pourcentage, d^e substance alcaline pour neutralises 
chimiquement le .fragment acide carboxylique non esterifie du 
copolymere d f ether de n-butyle ou d'isobutyle et de vinyle/anhy- 

30 dride maleique. La neutralisation est avantageuse dans ce sens 
qu'elle augmente la solubilite dahs l»eau des semi-esters utiles 
dans les composes nouveaux selon la pres'ente invention. Bien que 
1'on puisse utiliser un compose alcalin quelconque pour neutrali- 
ser les semi -esters utiles dans les compositions selon la pre- 

35 sente invention, on prefere leh agents de neutralisation sui- 
vants du type alcoyl-amine a substitution hydroxyle : amino - 
methyl propanol, amino-methyl propane diol, tri-isopropanol 
amine, etc. II convient egalement de noter que si on utilise un 
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semi-eater nan neutralise dans une composition de pulverisation 
pour cheveux, le savon et I'eau ou un shampooing alcalin peuvent 
aisement eliminer la pellicule sechede la chevelure - . 

Comme il a ete indique ci-dessus, pour des compositions 
5 de pulverisation de la chevelure, le vehicule de base peut 6tre 
soit aqueux ou alcoolique soit §tre un melange d 1 alcool et d'eau. 
L* alcool qui est utile pour la base alcoolique ou une. portion 
du systeme solvant hydro -alcoolique est generalement un mono- 
alcool aliphatique inferieur, par exemple I'ethanol, I'isopropa- 

10 nol ou le n-propanol, avec une preference pour 1'ethanol. Done, 
le solvant alcoolique* peut ~§tre un alcool ethylique que l'on 
trouve dans le commerce ou l'industrie ou l f une quelconque des 
formules d l alcool denature qui sont permises par les lois en vi- 
gueur appliquees a la preparation de pulverisations pour , cheveux 

15 e'est-a-dire l'une quelconque de celles qui sont donnees a cet 
usage dans "PormuleB pour alcool denature : Partie 212, titre 
26 CFR, publication IBS 368". Des formules representatives ren- 
contrant l 1 approbation courante que l'on peut utiliser sont par 
exemple : SDA-^O qui est constitute par 100 litres d* alcool 

20 ethylique denature avec. 10 g de sulfate de baryum et 1/8 de 
litre d f alcool butylique tertiaire; SDA-23, qui est constitute 
de 10 litres d f acetone pour 100 litres d 1 alcool ethylique et 
SDA-23 H qui est constituee par 8 litres d'acetone et 1,5 litre 
de methyl-ethyl-cetone pour 100 litres d* alcool ethylique. 

25 En plus* du copolymere f ormateur de pellicule a base 

de semi -esters d 1 ether de n-butyle ou d^sobutyle et de vinyle/ 
anhydride maleique et du solvant present dans le systeme, la 
pulverisation pour cheveux oil composition similaire peut contenir 
des quantites secondaires d'autres compdsants pour leurs buts 

30 habituels, par exemple des agents mouillants, des anti-mousse, 
des agents antibiotiques, des matieres colorantes et d f autres 
adjuvants appropries qui sont solubles dans le milieu aqueux, 
alcoolique ou solvant mixte. On peut aussi aj outer des parfums, 
mais une bien moindre quantite est necessaire puisque les re- 

35 sinea formatrices de pellicules n'ont pas l f odeur deplaisante 
qui doit §tre masquee. 

Lorsqu'on utilise un systeme solvant aqueux, alcoolique 
ou mixte contenant la' composition, nouvelle selon la presente in- 
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vention dans line formule de pulverisation, on peut efficacement 
utiliser le recipient et l'equipement du type habituel pour ae- 
rosols et le propulseur habituel du type, pour aerosols. Une so- 
lution alcoolique des resines selon la pre sent e invention est 
5 compatible avec tous les propulseurs industriellement et couram- 
ment utilises. Done, le propulseur peut Stre une matiere quel- 
conque que l'on peut utiliser de facon appropriee pour propulser 
les compositions sur la chevelure, comme des hydrocarbures infe- 
rieurs liquefies, comme le propane, le n-butane et l'isobutane, 
10 et des nydrocarbures chloro-fluores a bas point d» ebullition 

definis de f aeon large comme "Freons" et leurs equivalents indus- 
triels. Ainsi par example , on peut faire mention du Freon 11 
(trichloro-fluoromethane), du Freon 12 (dichloro-difluoromethane) 
et du Freon 114 (1 ,2-dichloro-1 ,1 ,2,2-tetrafluoroethane) , et 

15 leurs melanges. 

Dans une composition&u type pour pulverisation de la 
chevelure en aerosol, conformement a la presente invention, le 
propulseur s» applique generalement en quantite comprise entre 
environ 25 % et environ 65 % en poids, par rapport a la composi- 

20 tion totale dans le recipient. Le semi -ester formateur de pelli- 
cule constitue entre environ 0,1 % a environ 5 % en poids, le 
complement etant constitue par l'alcool, l'eau ou un melange 
hydro-alcoolique. Eh outre, la composition de pulverisation pour 
cheveux contient generalement une quantite secondaire, c»est-a- 

25 dire gusqu'a environ 5 % en poids d»un agent tensio-actif et une 
quantite encore moindre de parfum. 

Conformement a l'une des formes preferees de la pre- 
sente invention, la composition pulverisable pour, cheveux est 
generalement constitute comme systeme solvant alcoolique ou 

50 hydro-alcoolique mixte; En consequence, des quantites appropriees 
des divers composants dans une composition de ce genre sont les 
suivantes : 

Composants Quantite 
Besine de semi -ester formatrice de pellicule 0,1 - 5 % 
55 Alcool 50 - 70 %. . 

Propulseur 25 - 65 % 



0 - 25 



of 



Eau - - 

L' application .du systeme solvant et du propulseur est 
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classique dans la technique de pulverisation en aerosol. 

Des lotions perf ectionnees de fixatif et de conditions- 
ment de la chevelure peuvent egalement §tre fournies par 1 'utili- 
sation d'une quantite secondaire, c'est-a-dire entre 0,1 et 5 % 
5 en poids des semi -esters formateurs de pellicula base d' ether 
de n-butyle ou d'isobutyle et de vinyle /anhydride maleique, en 
presence d f un systeme aqueux ou hydro-alcoolique mixte. Une lo- 
tion fixative et de conditionnement comporte habituellement les 
composants suivants : 

10 Composants Quantite 

Semi -ester formateur de pellicule 0,1 - 5 % 

Eau 60 - 90 % 

Alcool 0 - 35 % 

Pour l'utilisation dans des lotions de fixatif et de 

15 conditionnement, il est preferable, conformement a la presente 
invention, d'utiliser un semi -ester de poids moleculaire supe- 
rieur a base d' ether de n-butyle ou d'isobutyle et de vinyle/ 
anhydride maleique. II convient aussi de signaler que, du fait 
que l'on doit utiliser le systeme eau/base les semi -esters de 

20 l 1 ether de n-butyle ou d'isdbutyle et de vinyl e/anhydride ma- 
leique doivent §tre neutralises comme il est indique precedem- 
ment pour augmenter leur solubilite dans l'eau. Si on utilise 
des composes de neutralisation du type amine, ces composes four- 
nissent une lotion de consistance cremeuse a la composition. Ceci 

25 est vrai, m§me si on utilise une quantite secondaire de 0,1 a 

5 % en poids comme indique ci-dessus. On peut aj outer des agents 
formateurs de gels lorsqu'il est requis d' avoir une consistance 
analogue a celle d'un gel. Les agents formateurs de gel compren- 
nent la methyl -cellulose, la carboxy-methyl-cellulose, des gommes 

30 naturelles et le polyvinyl -pyrrolidone et le polyvinylpyrroli- 
done alcoyle. 

Comme tel est le cas pour des compositions de pulveri- 
sation en aerosol de la chevelure, les lotions de fixation et.de 
conditionnement peuvent contenir des quantites secondaires d'au- 
35 tres matieres classiques f acultatives. Celles-ci comprennent des 
matieres telles que des agents conservateurs, des solvants orga- 
niques supplemeritaires de -la lanoline et des derives de la lano- 
line, des agents de lubrification du type silicone, etc. Ici en- 
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core, tous ces composants facultatifs sont classiques et sont 
appliques en quantite secondaire c'est-a-dire inferieure a 2 % 
en poids. On peut aussi f acultativement a j outer des parfums en 
petite quantite puisqu'il n f y a pas ou que peu d f odeur a masquer, 
5 Comme il a ete decrit ci-dessus, les semi -esters forma- 

teurs de pellicule a "base d' ether de n-butyle bu d'isobutyle et 
de vinyle sont solubles a la fois dans les systemes alcooliques 
et aqueux utilises dans les preparations. Pour produi're de sem- 
blables formules, il est simplement necessaire de dissoudre le 
10 copolymere dans le solvant approprie avec addition anterieure, 
posterieure ou simultanee des autres composants facultatifs. On 
peut faciliter la solution du copolymere dans le systeme solvant 
par malaxage. 

Les compositions nouvelles et le procede perfectionne 
15 selon la presente invention seront illustres a l f aide des exem- 
ples specif iques qui vont suivre. 

Preparation du copolymere d'ether d'isobutyle et de vinyle/anhy- 
dride maleique comme resine de base , 

20 On prepare une solution en dissolvant 0,9 g de poly- 

(ether de methoxy-ethoxyethyle et de vinyle) presentant un in- 
dice K de 45 et 0,15 g de peroxyde de lauroyle dans 100 milli- 
litres de benzene. On ajoute cette solution dans un ballon a 
resine de 500 ml equipe d'un agitateur, d'un condenseur, d'un 

25 thermometry et d f un entonnoir d' addition a egalisation de pres- 
sion. On purge I'air du ballon par evacuation et remplissage 
successifs d' azote, Apres avoir etabli une pression d' azote 
legerement^positive, on eleve la temperature a 70°C et on ajjoute 
25 ml d'une solution preparee par dissolution de 48 g d 1 ether 

50 d'isobutyle et de vinyle, exces de 5 %i et 44,5 gd' anhydride 
maleique dans 200 ml de benzene. Apres une attente de 15 minutes 
" et en laissant atteindre la temperature a 75°C* on sgoute le 
complement de la solution en un laps de 1 heure 1/2. L'essai 
pour la presence d' anhydride maleique est negatif 15- minutes apres 

55 achevement de 1' addition. 

Apres refroidissement a la temperature ambiante, on 
evapore le benzene de la suspension sous depression et on porte 
la fine poudre blanche dans un four a vide "jusqu'a obtention d'un 



71 18930 



-10- 



2102113 



poids constant* Le poids a sec du produit est de 85 g. 

On prepare de fagon similaire le copolymere d 1 ether 
de h-butyle et de vinyle/anhydride maleique en rempla$ant l 1 fi- 
tter d'isobutyle et de vinyle utilise ci-dessus par- 48,0 g 
5 dither de n-butyle et de vinyle. 

EXEMFEE 2 

Preparation du semi -ester ethylique d 1 ether d'isobutyle et de 
vinyl e/anhydride maleique. 

On charge un ballon de 10 litres equipe par un agita- 

10 teur a turbine actionne par air, d'un condenseur a reflux, d'une 
arrivee d 1 azote, avec 4000 g de poly (ether d'isobutyle et de 
vinyle/anhydride maleique) et 4921 g d'alcool ethylique denature 
(SD 40) et 10 g de carbonate de lithium. On fait le vide dans 
le ballon et on introduit une quantite d 1 azote suffisante pour 

15 conserver une pression d 1 azote positive tout au long de la reac- 
tion. On chauff e le melange a 75°C et on conserve a cette tempe- 
rature pendant 5 heures. Un echantillon preleve indique par 
analyse infra-rouge que la totalite de 1« anhydride a ete trans- 
f ormee en semi-ester. 

20 im^rPTf^ 5 

Preparation du semi-ester ethylique de poly(ether de n-butyle 
et de vinyle/anhydride maleique) 

On utilise le processus de reaction de l'exemple 2, a 
ceci pres qu'on remplace le poly (fitter d'isobutyle et de vinyle/ 

25 anhydride maleique) utilise a l»Bxemple 2 par 4000 g de polyXn- 
butyle et de vinyle/anhydride maleique). Apres une duree de re- 
action de 5 heures, xm echantillon preleve montre par analyse 
infra-rouge que la totalite de l f anhydride a ete transforme en 
.semi -ester. 

30 On effectue egalement l'esterification dans les exem- 

ples 2 et 3 en.l'absence du catalyseur au carbonate de lithium. 
On applique le mfime processus a ceci pres que la periode de 
chauff age est etendue a 10 heures. 

35 " On prepare une composition de pulverisation pour che- 

veux a l'aide des composants suivants : 
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Oomposaiits fotantite 
Semi-ester ethylique de poly (ether de 
n-butyle et de vinyle/anhydride maleique) 
neutralise avec 5 moles % de 2-amino-2-methyl- 
5 1 ,3-propane diol 2 ^ 

Alcool ethylique denature (SD 40) 48 % 

Freon 11 25 * 

Preon 12 2 5 ^ 

On pulverise la composition ci-dessus en aerosol sur 
10 une chevelure humaine avec les resultats present4s au Tableau I. 
Meme sans utiliser de parfum, la composition de pulverisation en 
aerosol ci-dessus ne presente .aucune odeur desagreable. 

On pulverise egalement sur verre la composition en ae- 
rosol ci-dessus pour former une pellicule de 0,076 mm d'epais- 
15 seur. Les resultats de cet essai sont reportes au Tableau II. 

ttchmplE 5 

On prepare comme suit une composition de pulverisation 
en aerosol : 

Oomnosants . Quantite 

20 Semi-ester ethylique de poly(ether d'iso- 
butyle et de vinyle/anhydride maleique) 
neutralise avec 5 % de 2-amino-2-methyl- 
1,3-propane diol 2 % 

Alcool ethylique denature (SD 40) 48 % 

25 Pre on 11 '. 2 ^ ^ 

Freon 12 25 ^ 

Pulverisee sur une chevelure humaine, la composition 
ci-dessus ne presente aucune odeur desagreable et donne les re- 
sultats presentes au Tableau I. On pulverise aussi cette composi- 
50 tion sur une plaque de verre pour former une pellicule de 

0,076 mm d'epaisseur, les resultats etant reportes au Tableau II.- 

EXEMFLE COMPARATIF 1 
On prepare comme suit une composition de pulverisation 

en aerosol : 

35 Composants foantite 

Semi -ester n-butylique de poly (ether de 
methyle et de vinyle/anhydride maleique) 
neutralise avec 5 % de 2-amino-2-methyl- 

o of 

1 ,3-propane diol /p 
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Alcool ethylique denature (SD 40) 48 % 

Freon 11 25 % 

Freon 12 ' 25 % 

Pulverises sur une chevelure humaine, la composition 
ci-dessus presents une nette odeur deplaisante et donne les re- 
sultats presentes au Tableau I. On pulverise aussi cette compo- 
sition en aerosol sur une plague de verre pour former une pelli- 
cule de 0,076 mm d'epaisseur, les resultats etant reportes au 
Tableau II. 

TABLEAU I 

Etude, de tenue des cheveux Exemple com- Exemple 4 Exemple 5 
. . . paratif 1 



Raideur 

Facilite des boucles 

Resistance au peigne 

Residu sur le peigne 

Residu sur les cheveux 
apres peignage 

Maniabilite 
Pellicule de 0,076 mm 



tres bonne 
tres bonne 
■ modere e 
modere 

leger 
bonne 

TABLEAU II 

Exemple com- 
paratif 1. 



bonne 
bonne 
.legere 
leger 

nul 
bonne 



tres bonne 
tres bonne 
legere 
leger 

tres leger 
bonne 



Exemple 4 Exemple 5 



Transparence 

Eclat 

Souplesse 



Viscosite 



leger -louche 
modere 



transparent 
eleve 

souple , robuste. souple , 

plus tendre 
que le com- 
pose ex.1 



Doi§t sec 5'0 % d'humi- 
dite relative, 23°C sec 

Doigt humide sec 

Durete, crayon n° 25 marques 

Tach.es d'eau 

Aspect immediat louche 

Dispersibilite dans 
I'eau 



difficile, 
c aout chout eux 



Aspect par re-sechage louche 

Aptitude au lavage a 

l f eau. difficile 

Altitude au. lavage par facile 

shampooing 



sec 
sec 

marques 



transparent 

tres diffi- 
cile 

legerement 
louche. 



difficile 
tres facile 



transparent 
eleve 

souple, plus 
tendre que le 
compose ex.1 



sec 
sec 

marques pro- 
f ondes 



-transparent 
tres difficile 

..transparent 



'difficile 
: tre,s facile 
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Ainsi qu'il apparait des resultats presente s aux Ta- 
bleaux I et II, les semi-esters de poly(ether de n-butyle ou 
d'isobutyle et de vinyle/anbydride maleique) sont equivalents a 
ou out une meilleure tenue et des proprietes de formation de 
5 pellicule superieures a celles d'une autre resine formatrice de 
pellicule bien connue utile dans les pulverisations pour che- 
veux, Les nouveaux semi-esters selon la presente invention ne 
presentent pas 1* odeur desagreable des resines de la technique 
anterieure. 
10 EXEtePLE 6 

On prepare comme suit une composition de pulverisation 
en aerosol. 

Compos ants Quantite 
Semi -ester ethylique de copolymere d f ether 

15 de n-butyle et de vinyle/anhydride maleique 
neutralise avec 10 moles % de tri-isopropanol 
amine 2 % 

Eau 48-% 
Ereon 11 25 % 

20 n-butane 25 % 

Pulverisee sur la chevelure et sur une .plaque de verre, 
la composition ci-dessus presente pratiquement les m§mes proprie- 
tes que les compositions indiquees aux Tableaux I et II. Oette 
composition n'a egalement aucune odeur desagreable. 

25 KxMTPLE 7 

On prepare comme suit une composition de pulverisation 
pour cheveux : 

Oomposants Quantite 
Semi-ester ethylique de poly (ether d'iso- 

30 butyle et de vinyle/anhydride maleique) 
neutralise avec 5 moles % de 2-amino-2«- 
methyl-1 f 3 -propane diol 5 % 

Alcool ethylique denature (SD 40) 50 % 

Eau . 17 % 

35 Ereon 11 25 % 

Freon 114 25 % 

Pulverisee sur la chevelure et sur verre, cette composi 

tion presente pratiquement les mSmes proprietes que celles des 

compositions indiquees aux Tableaux I et'II. La composition ci- 
40 dessus en outre n'a pas d' odeur desagreable,, 
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~ BEVEKDICATIONS - 

1 - Composition cosmetique comportant une base de 
solvant choisie parmi l f eau, un mono-alcool aliphatique infe- 
rieiir et un melange d'eau et de mono-alcool aliphatique infe- 
5 rieur, et une quantite secondaire d'un copolymere formateur de 
pellicule caracterise par le motif structurel recurrent suivant : 



CH 

I 


- CH - 

I 


CH • 


0 


c=o 

I 


I 

C-0 


I 

R 


OH 


I 

0^ 



dans lequel R est choisi parmi les groupes n-butyle et isobutyle 
15 et est choisi parmi les groupes methyle et ethyle. 

2 - Composition cosmetique selon la revendication 1 , 
caracterisee en ce que le copolymere formateur de pellicule est 
le semi-ester de poly (ether de n-butyle et de vinyle/anhydride 
maleique). 

20 3 - Composition cosmetique selon la revendication 1, 

caracterisee en ce que le copolymere formateur de pellicule est 
le semi-ester de poly(ether d'isobutyle et de vinyle/anhydride 
maleique). 

4 - Composition cosmetique selon la revendication 1, 
25 caracterisee en ere qu'elle contient une quantite efficace de 

propulseur d 1 aerosol. 

5 - Composition cosmetique selon la revendication 1, 
caracterisee en ce que le melange d'eau et d*un mono-alcool 
aliphatique inferieur contient un mono-alcool aliphatique infe- 

30 rieur en proportion de 30 a 70 % en poids et l'eau en propor- 
tion de 0 a 25 % en poids, le propulseur d 1 aerosol etant present 
en proportion de 25 a 65 % en poids, et le copolymere formateur 
de pellicule etant present en proportion de 0,1 a 5 % en poids. 

6 - Composition cosmetique selon la revendication 5$ 
35 caracterisee en ce que le copolymere formateur de pellicule est 

neutralise par une quantite de 0,1 a 5 % en poids d'un agent de 
neutralisation choisi parmi des alcoylamines hydroxy-substituees. 
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7 - Composition cosmetique selon la revendication 5 f 
caracterisee en ce que la composition contient additionnellement 
des quantites secondaires d'un ou de plusieurs composants facul- 
tatifs choisis parmi des solvants organiques, des parfums, des 
plastifiants, des agents tensio-actif s et des agents de lubrifi- 
cation du type silicone. 

8 - Precede de pulverisation de la ckevelure caracte- 
rise en ce qu'il comporte la pulverisation d'une composition de 
pulverisation en aerosol pour cheveux contenant un polymere f or- 
mateur de pellicule qui comprend 1' utilisation d'un copolymere 
presentant le motif structurel recurrent : 



0H 2 - CH - CH - CH 



i i 

0 0=0 0=0 

1 I I 

R OH 0R^ 



dans lequel R represente un groupe n-butyle ou isobutyle et R>| 
represente un groupe methyle ou ethyle, comme polymere formateur 
de pellicule. 

9 - Precede selon. la revendication 8, caracterise en 
ce que le polymere formateur de pellicule est .le semi -ester ethy- 
lique de poly(ether de n-butyle et de vinyl e/anhydride malei que). 

10 - Procede selon la revendication 8', caracterise en 
ce que le polymere formateur de pellicule est le semi-ester ethy- 
lique de poly(etHer d'isobutyle et de vinyle/anhydride maleique). 



